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Beschrelbung 

Die Erfindung betrifft Aminosilicon6l-Microemulsionen, welche neben anderen Bestarxlteilen einen Ethylenoxid- 
Propylenoxld-Emulgator enthalten. 

W&ssrige, siliziumorganische Verbindungen enthaltende Zusammensetzungen sind bekannt (W.Noll Chemie und 
Technologie der Silicone 1967). Diese Produkte zeichnen sich durch ihre Wasserverdunnbarkeit aus und ermOglichen 
die einfache Anwendung auch hochviskoser siliziumorganischer Verbindungen. der Polyorganosiloxane. ohne dass 
LOsemrttel verwendet werden mussen. Diese auch als Siliconemulsionen bezeichneten wSssrigen Formulierungen fin- 
den ihre Anwendung z.B. als Trennmittel, Qeitmittel und zur Textilausrustung. Insbesondere bei der Anwendung im 
Textilbereich wird eine besonders kieine Partlkelgr03e und Stabilitat gefordert. urn z.B. unenwunschte Fleckenbildung 
zu vermeiden. 

Es wurde ge^unden, daf5 man auf der Basis von Poiyorganosiloxanen, welche polare Gruppen tragen. besonders 
feinteilige wassrige Zusammensetzungen, sogenannte Microemulsionen, herstellen kann. Dabei werden siliziumorga- 
nische Verbindung, Emulgator, der in der siliziumorganischen Verbindung unlGslich rst. und Wasser zu einem Konzen- 
trat verarbeitet und dieses Konzentrat schnell verdunnt (EP 138192). Durch Zusatz von EssigsSure zum Produkt ist bei 
Verwendung von siliziunx)rganischen Verbindungen, welche im Molekul basischen Stckstoff enthalten, eine zusStzli- 
che Stabilisierung enreichbar (EP 342834). Eine weitere Erh6hur>g der Stabilitat kann dadurch erreicht werden. daB 
man den Prozess der Herstellung der Siliconmicroemulsion bei Temperaturen oberhalb 50*C durchfuhrt (EP 358652). 
Dadurch, daB man die basischen Stickstoffgruppen der siliziumorganischen Vert>indungen vor dem Mischen mit dem 
Emulgator mit z.B. EssigsAure in die Saizform uberfuhrt, erreicht man von Anfang an eine Ware Mischung und erhait 
auch ohne Enwflrmen eine Ware stabile Microemulsion (EP 442098). Als slliziumfreie nichtionogene Emulgatoren wer- 
den dabei ausschlieBlich Produkte auf der Basis von Polyethytenglycolethern und -estern oder Alkylpolydycoside ver- 
wendet. 

Weitere Varianten der Herstellung dieser Produkte bestehen in der Verwendung von amphoteren Tensiden (EP 
417047, EP 417559). Nachteilig an dieser Verfahrenswelse ist, daB die Stabilitat dieser Emulsionen sehr stark von 
einem optimalen pH-Wert abhanglg ist und diese in Komblnationen mit elektrolythaltigen Komponenten bei der Anwen- 
dung zusatzliche Stabilrtatsprobleme erwarten lassen. 

Die mit den bekannten Emulgatoren hergestellten Emulsionen sind noch nicht in jeder Hinsicht zufriedenstellend. 
GemaB DD 298 651 enthalten Diorganopolysiloxan-Emulsionen zur Erh6hung der Lagerstabilitat 0,3 bis 8 Gew.-% 
eines nichtionogenen Emulgators auf der Basis von Ethyl englycol/Propylenglycolethern von Cq- bis Cg-Alkoholen. Ein 
weiterer Zusatz von Emulgatoren oder Zusatzen ist nicht beschrieben. Die Stabilitat der erhaltenen Emulsionen ist nicht 
zufriedenstellend. GemaB der Beispiele werden bei einem vergleichsweise milden Zentrifugentest uber 10 min bei 
3000 min"^ bereits Spuren von Wasser abgeschieden. Der Fachmann erkennt daraus, dass hierbei keine Microemul- 
sionen vorliegen kOnnen. Charakteristisch fur stabile AminosiliconGI-Mlcroemulsionen ist, dass auch nach einem Zen- 
trifugentest uber 60 min bei 4000 min '' deren Stabilitat erhalten Weibt. 

Neben der Stabilitat von AminosiliconOI-Microemulsionen ist es insbesondere die Vergilbungsneigung bei der 
Lagerung oder der Verwendung dieser Emulsionen, die weiterhin verbesserungsbedurtig ist. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfirxiung, Aminosilicon6l-Mk;roemulsionenen berertzustelten. wetehe stabil 
sind und eine geringe Tendenz zur Vergilbung aufweisen. 

Gegenstand der Erfindung sind AminosiliconOI-Microemulsionen, welche 

(A) 1 bis 30 Gew.%. vorzugsweise 10 bis 25 Gew.-%. mindestens einer siliziumorganischen Verbindung der allge- 
meinen Formel (I) 

RaR^(R^O)^SiO(4.a-t>c)2 

worin R gleiche oder verschiedene aliphatische Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen oder Phe- 
nyl bedeuten, mit der MaBgabe, dass maximal 50% der Reste Phenyl sind, R'' gleiche oder verschiedene Reste 
mit 3 bis 20 Kohlenstoffatomen mit mindestens einem basischen Stickstoffatom darstellen und Wasserstoff oder 
einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mrt 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet. wobei die Summe (a+b+c) 
einen Wert von 1 ,7 bis 2,3 annimmt, b einen Wert hat so dass 0.05 bis 1 ,0 Milliequivalent basischer Stickstoff je g 
der Verbindung (I) enthalten ist, und c zwischen 0 und 0,3 liegt, 

(B) 50 bis 98 Gew.%. vorzugsweise 60 bis 85 Gew.-%, Wasser, 

(C) 0,01 bis 3 Gew.%, vorzugsweise 0,05 bis 2 Gew.-%. einer organischen und/oder anorganischen Saure. 

(D) bis zu 10 Gew.%. vorzugsweise 1 bis 5 Gew.-%. einer niedernrxjiekularen polaren aliphatischen organischen 
Verbindung sowie 

(E) 1 bis 20 Gew.%, vorzugsweise 5 bis 15 Gew.-%, eines oder mehrerer Emulgatoren, wobei mindestens eine Ver- 
bindung der allgemeinen Formel (II) 



EP 0 879 842 A2 

R=^(OChl2CH2)n(OC3H6)^OH (II) 

enthalten ist, wobei ein substituierter oder unsubstituierter Kohlenwasserstoffrest mit 3 bie 30 Kohlenstoffato- 
men, vorzugsweise ein verzweigter aliphatischer Kohlenwasserstoffrest mrt durchschnittiich mehr als 9 Kohlen- 
" 5 stoffatomen, bedeutet sowie n und m Werte zwischen 1 urxj 20 annehmen, und die Verbindung der allgemeinen 

Formel (II) vorzugsweise mrt mindestens 10 Gew-%. bezogen auf die GesanTtkomponerrte (E), enthalten ist 

Die erfindungsgemd3en Microemulsionen enthatten als Konrponertte (A) sitiziumorganische Vert^indungen der all- 
gemeinen Formel (I) vorzugsweise solche mit einer ViskositSt von 100 bis 50000 mm^/s. wobei als Reste R Methylgrup- 
10 pen bevorzugt sind. R kann jedoch auch jeder andere bekannte Kohlenwasserstoffrest sein. Das schlieBt u.a. folgende 
Reste ein: n-Alkylreste mrt 2 tDis 20 Kohlenstoffatomen, wie z. B. Ethyl. Hexyl. Cyclohexyl; iso-Alkylreste mit 3 bis 20 
Kohlenstoffatomen, wie Isopropyl und Isoamyl: Alkylreste mit tertiaren Kohlenstoffatomen, wre tert-Butyl und tert-Pen- 
tyl: aromatische Kohlenwasserstoffreste, wie z. B. Phenyl. Naphthyl, Anthryl; Alkylarylreste. bei denen das Silizrum ent- 
weder an ein en aromatischen Kohlenstoff wie z B bei Tolytresten. oder an einen altphatischen Kohlenstoff. wie z. B 
15 bei Benzylresten. geiDunden ist; Reste mit olefinischen Doppetbindungen. wie z. B. Vinyl. Ally! und Norbornyl, sowie 
substituierte Kohlenwasserstoffreste, wie z. B. Trifluor-propyl. Cyanoethyl, Alkoxyaryt, Alkoxyalkyt und Halogenaryl. 

Die Reste R^ entsprechen vorzugsweise der allgemeinen Formel (IV) 

-Q-(NR5q1)^NR52 (IV). 

20 

In Formel (IV) bedeutet Q einen zweiwertigen Kohlenwasserstoffrest mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen, Q"" 
einen zweiwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen und R^ gleiche oder verschiedene Reste, 
ausgew^hlt aus Wasserstoff. CrC^o'^M oder Cydoalkyl. Dabei nimmt d vorzugsweise Werte von 0 bis 3 an. Zwei 
Reste R^ kOnnen auch einen Ring bilden, z. B. wenn der Rest der Formel (III) einem Piperazyl-N-propylrest oder einem 

25 Piperidinyl-Ni3ropyl entsprichit Beispiele fur bevorzugte Reste R^ sind AmirKjpropyl. Aminoethylaminopropyt, Cyclohe- 
xylamirxjpropyi. Dimethylaminoethylamlnopropyl und n-Butylamlnoethylaminopropyi. Der Amingehaft der sillziumorga- 
nischen Vertandung betragt 0.05 bis 1.0 Millequivalent pro g (meq/g), d. h., dass bei der Saure/Basen-Titration 1g der 
VertMndung der allgemeinen Formel (1) 0.05 bis 1 ml 1-molare SalzsAure verbraucht. Vorzugsweise betragt der Amin- 
gehalt0,2 bis 0,5 meq/g. Die Amingruppen in den Resten der allgemeinen Formel (IV) konnen auch ganz oderteilweise 

30 als Amid- Oder Imidgruppen vorliegen. z. B. nachdem aminische Reste mit Acetanhydrtt umgesetzt wurden. 
Bevorzugte Reste R^ sind Wasserstoff, Methyl und Ethyl. 

Die Summe aus a, b und c in der allgemeinen Formel (I) betragt vorzugsweise 1 ,9 bis 2. 1 . Der Wert von c bestimmt 
den Gehalt an reaktiven Hydroxy- und/oder Alkoxygruppen in der Verbindung (I) und liegt vorzugsweise zwischen 0 urxJ 

0.1. 

35 Die erfindungsgema^en AminosiliconOI-Microemulsionen enthalten als weitere Komponente (C) eine Saure, die 
vorzugsweise einen pH-Wert kleiner als 6 gewahrleistet. Beispiele sirxl Salzsaure, Schwefelsaure, Trif luormethansul- 
fonsaure, p-Toluolsutfonsaure, Milchsaure. BernsteinsAure, Chloressigsaure. Trifluoressigsaure und Ameisensaure. 
Auch Aminosauren kiJnnen zur Einstellung des pH-Wertes eingesetzt werden. Besonders bevorzugt ist die Venwen- 
dung von EssigsAure. 

40 Als weitere Komponenten (D) kOnnen niedermolekulare polare organische Verbirxiungen enthatten sein. Beispiele 
for derartige Verbindungen sind aliphatische oder aromatische Verbindungen mit mindestens einer aliphatischen 
Hydroxylgruppe und weniger als 10 Kohlstoffatomen wie Ethylenglycol. Propylenglycol. Ethylenglycolmonophenylether, 
Diethytenglycol, Diethylenglycolmonobutylether. Bevorzugt sind aliphatische organische Verbindungen mit mindestens 
3 Hydroxylgruppen und einem Schmelzpunkt grOBer 25°C, die der allgemeinen Formel (III) 

45 

(HOCH2)3CR^ (III). 

entsprechen, wobei R"* C^- bisC4 AlkyI oder CH2OH bedeutet, entsprechen. Besonders bevorzugt sind Pentaerythrit. 
Trishydroxymethylethan urxJ Trishydroxymethylpropan. 

50 Als Komponente (E) enthalten die erfindungsgemaBen Microemulsionen Emulgatoren. wobei wesentlich fur die 
Erfindung die Verwendung mindestens eines nichtionogenen Emulgators der allgemeinen Formel (II) 
R^(OCH2CH2)n{CX33H6)mOH ist. Bevorzugt sind 10 bis 70% Gew.-% der insgesamt verwendeten Emulgatormenge 
Verbindungen der allgemeinen Formel (II). Verbindungen dieser Art sind bekannt, sie werden durch Ethoxylierungen 
und Propoxylierungen aliphatischer Alkohole hergestellt. Als aliphatische Alkohole. die den Rest R^ bestimmen, kdin- 

55 nen synthetische und/oder naturliche Alkohole mit 3 bis 30 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden. Vorzugsweise wer- 
den jedoch Verbindungen der allgemeinen Formel (II) eingesetzt, die aus Alkoholen mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen 
hergestellt wurden, wobei VertDindungen auf der Basis von synthetischen verzweigten Alkoholen aus der Oxosynthese 
mit durchschnittiich mehr als 9 Kohlenstoffatomen besonders bevorzugt sind. Die Werte fur m und n liegen zwischen 1 
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und20, vorzugsweise zwischen 2 und 10. Nebender Verbindungderallgemeinen Formel(II) kOnnen weitere bekannte 
kationische und/oder nichtionogene Emulgatoren enthalten sein. Beispiele dafur sind: Polyethylenglycolether und - 
ester von naturlichen und/oder synthetischen aliphatischen Alkoholen. Alkylphenoien. Cart»nsauren und naturlichen 
Fetten. wie RizinusOl, sowie mit Polyethylenglycol und/oder Polypropylenglycol substituierte Siloxane. Auch Alkylpoly- 

5 glycoside sind als Emulgatoren einsetzbar. Besonders bevorzugte Emulgatoren in Kombination mit den Verbindungen 
der allgemeinen Formel (II) sind Polyethylenglycolether von synthetischen verzweigten Alkoholen mit 9 bis 15 Kohlen- 
stoffatomen, wie z. B. Ethoxyiate von tsotridecylalkohol Oder TrimethylnonanoL Als kationische Emulgatoren kOnnen z. 
B. Trimethylbenzylammoniumchlorid, quarternisierte Kokosfettaminethoxylate, Fettsaureanrridtrialkylammoni- 
umchloride und weitere bekannte Emulgatoren eingesetzt werden. 

10 Die Herstellung der erfindungsgemfiRen AminosiliconOI-Microemulsion erfolgt durch Vermischen aller Komponen- 

ten. wobei die Reihenfolge. die Temperalur und die Art der Vermischung im allgemeinen nicht krrtisch ist. Es ist jedoch 
bevorzugt, dass zuerst die Komponenten (A), (D) und (E) miteinander homogen vermischt werden. dann Komponente 
(B) kontinuierlich zudosiert wird und Komponente (C) entweder wShrend der Dosierung von (B) Oder zum ScNuss 
zugesetzt wird. Die Homogenisierung der Mischung kann beispielsweise wahrend des gesamten Oder eines Teils des 

15 Mischprozesses mittels Rotor-Stator-Honx)genisatoren bei einer Umfangsgeschwindigkeit von min-destens 5 m/s erfol- 
gen. Bei der Herstellung betragt die Temperatur vorzugsweise weniger als 35'C. 

Die erfindungsgemABen Zusammensetzungen kOnnen als weiterhin bekannte Zusatzstoffe. wie Katalysatoren, 
Silanvernetzer, Cellulosevernetzer, kationische Oder anionische Tenside (z.B. als Netzmrttel). Bkxade und Farbstoffe, 
enthalten. 

20 Gegenuber herkdmmlichen Microemulsionen weisen die erf indungsgemaBen eine verbesserte Stabilitat und eine 
geringere Vergilbungsneigung auf Insbesondere war es ubenBSchend, dass signif ikante Anteile von Emulgatoren auf 
Kohlenwasserstoffbasis. welche neben Polyethyienglycolgruppen auch Polypropylengruppen errthalten. die Stabilitat 
der Emulsionen deutlich vert>essern. 

Die Anwendung der erfindungsgemaBen AminosiliconOI-Microemulsion erfolgt bevorzugt in der Textilindustrie. bei- 

25 spielsweise als Weichgriffmittel auf Baunnwolle. Baunrrwoll-Polyester-Mischgeweben. Polyamiden. Dabei kOnnen 
sowohl gewebte als auch vliesartige Materialien ausgerOstel werden. Eine weitere Anwendung ist z.B. die Antifilzaus- 
rQstung von Wolle. Weitere Einsatzgeblete der Microemulsion sind die Herstellung von Polituren Oder die Kosmetikin- 
dustrie. z.B. in Haarpflegemitteln. 

30 AusfQhrunasbeiSDiele 

Beispiel 1 

18 Teile eines trimethylsiloxyterminierten Polydinrtethylsiloxans mit seitenstandigen /^inoethylaminopropylgrup- 
35 pen einer Viskositat von 800 mm^/s und einem Amingehalt von 0,3 meq/g wurden mit 5 Teilen eines Ci^-Oxoalkohols 
mit 6 bis 7 Ethylenoxideinheiten und 5 Teilen eines C9.n-Oxoalko-hols mit 5 Ethytenoxideinheiten und 5 Propylenoxid- 
einheiten und 3 Teilen Propylenglycol vermischt. 69 Teile Wasser wurden innerhalb von 5 min kontinuierlich zudosiert. 
Die Temperatur wahrend des Mischprozesses betrug ca 30°C. AbschlieBend wurden 0,5 Telle Eisessig zugegeben. 

40 BeisDiel 2 

18 Teile eines trimethylsiloxyterminierten Polydimethylsiloxans mit seitenstandigen Aminoethylaminopropylgrup- 
pen. einer Viskositat von 4200 mm^/s und einem /\mingehalt von 0.3 meq/g wurden mit 1 0 Teilen eines Cg.-, rOxoalko- 
hols mit 3 Ethylenoxideinheiten und 2 Propylenoxideinheiten und 3 Teilen Propylenglycol vermischt. 69 Teile Wasser 
45 wurden innerhalb von 8 min kontinuierlich zudosiert. AbschlieBend wurden 0,5 Teile Eisessig zugegeben. 

Beispiel 3 

18 Teile eines trimethylsiloxyterminierten Polydimethylsiloxans mit seitenstandigen N-Butytamino-ethylaminopro- 
50 pylgruppen, einer Viskositat von 5000 mm^/s und einem Amingehalt von 0.3 meq/g wurden mit 5 Teilen eines C13-OXO- 
alkohols mit 4 Ethylenoxideinheiten und 5 Teilen eines Cg.n-Oxoalkohols mit 5 Ethylenoxideinheiten und 5 
Propylenoxideinheiten und 3 Teilen Trishydrory methyl ethan vermischt. Die Mischung wurde mit einem "Ultra-Turrax" bei 
einer Umfangsgeschwindigkeit des Homogenisierwerkzeuges von 8 m/s 2 Minuten homogenisiert. Dann wurden 0,5 
Teile Eisessig zugegeben und weiter 3 min homogenisiert. AbschlieBend wurden 69 Teile Wasser innerhalb von 5 min 
55 kontinuierlich zudosiert. 

Die TeilchengrOBe des Produktes wurde mit einem Microtrac Ultrafine Particle Analyser der Fa. Leeds & Northrup 
bestimmt. Der Mittelwert der Vdumenverteilung lag bei 0.0082 \im. 
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Bgispiel 4 

18 Teile eines trimethylsiloxyterminierten Polydimethylsiloxans mrt sertenstandigen Amtnoethylaminopropylgrup- 
pen, einer ViskositSt von 3000 mm^/s und einem Amingehait von 0,25 meq/g wurden mit 10 Teilen ernes eines Gemi- 
5 sches aus 5 Teilen eines Ci3-Oxoalkohols mrt 7 Ethylenoxidelnherten und 5 Teilen eines C^TT-Oxoalkohcls rrit 3 
Ethylenoxidernherten und 2 Propylenoxideinheiten, 20 Teilen Wasser und 3 Teilen Tristrimethyiotpropan vermischt. 49 
Teile Wasser wurden innerhalb von 5 min kontinuierlich zudosiert. AbschlieBend wurden 0,4 Teile Eisessig zugegeben. 

Beispiel 5 

10 

20 Telle eines trimethylsiloxyterminierten Polydimethylsiloxans mit Aminoethylaminopropylgruppen, einer Viskosi- 
tat von 6000 mm^/s und einem Amingehatt von 0,4 meq/g wurden mit 3,5 Teilen eines Ci3-OxoalkDhols mrt 7 Ethylen- 
oxideinheitGn und 6,5 Teilen eines Cg.ifOxoalkohols mrt 5 EthylenoxideinhGiten und 5 Propylenoxideinheiten 
vermischt. 69 Teile Wasser wurden innerhalb von 5 min kontinuierlich zudosiert. AbschlieBerxi wurden 0,6 Teile Eises- 
15 sig zugegeben. 

Beispiel 6 

20 Teile eines methoxydimethylsiloxyterminienen Polydimethylsiloxans mrt Aminoethylaminopropylgruppen, einer 
20 Viskosrtat von 1 50 mm^/s und einem Amingehait von 0,4 meq/g wurden mrt 5 Teilen eines Ci3-Oxoalkohols mrt 7 Ethy- 
lenoxideinherten und 5 Teilen eines C9.i^-Oxoalkohols mrt 3 Ethyl enoxideinheiten und 3 Propylenoxideinheiten ver- 
mischt. 69 Teile Wasser wurden innerhalb von 5 min kontinuierlk;h zudosiert. AbschlieBend wurden 0,6 Teile Eisessig 
zugegeben. 

25 Erqebnisse: 

Alle Produkte waren sotort nach der Hersteltung tartslos. 
Die Ergebnisse der Prufungen stnd in Tabelle 1 zusammengefaBt 
Die Emulsionen wurden nach folgenden Krrterien gepruft: 

30 

Aussehen sofort nach der HersteMung (A [sofort]) 
Lichtdurchiassigkeit in 1 cm Kuvette ber 580 nm (T [%]) 
- Aussehen nach 30 d bei 50«C (A [50**C]) 

Aussehen nach 9 Monaten Lagerung bei Raumtemperatur (A [270 d]) 

35 



Tabelle 1 



Beispiel Nr. 


A [sofort] 


T[%] 


A [50*'C] 


A (270 d] 


1 


transluzent 


4,7 


transluzent, farblos 


transluzent, fart»los 


2 


transluzent 


5.4 


transluzent, farblos 


transluzent, farblos 


3 


klar 


96 


klar. farblos 


klar. farblos 


4 


transluzent 


89 


transluzent, lartDlos 


transluzent. fart)los 


5 


klar 


94 


War. farblos 


War, farblos 


6 


transluzent 


73 


transluzent, schwach gelWich 


transluzent, schwach gelblich 



50 Beim Zentrifugentest (60 min bei 4000 min" ' , was 2500 g entspricht) wurden bei den gemSB der Beispiele erhalte- 
nen Produkte keinerlei Abscheidungen festgesteltt. 

Die erfindungsgemdBen Formulierungen wurden in bekannter Weise als Weichgrrffmittel eingesetzt ur>d verliehen 
den imprSgnierten Geweben den gewunschten weichen Griff ohne dass eine Vergilbung festgestellt wurde. 

55 Patentanspruche 

1. AminosiliconOI-Microemulsionen. enthaltend 
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(A) 1 bis 30 Gew.% mindestens einer siliztumorganischen Verbindung der allgemeinen Formel (I) 

RaR'b(R^O)cSiO(4.^t^c)2 (')• 

5 worin R gleiche Oder verschiedene aliphatische Kohlenwasserstoffreste mrt 1 bis 20 Kohlenstoffatomen oder 

Phenyl bedeuten, mit der Maf3gabe, dass maximal 50% der Reste Phenyl sind, R"" gleiche oder verschiedene 
Reste mit 3 bis 20 Kohlenstoffatomen mit mindestens einem basischen Stickstoffatom darstetlen und R^ Was- 
serstoff Oder einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet wobei die 
Summe (a+b+c) einen Wert von 1.7 bis 2.3 amimmt, b einen Wert hat, so dass 0,05 bis 1,0 Milliequivalent 

w basischer Stickstoff je g der Vertwndung (I) enthatten ist, und c zwischen 0 und 0.3 liegt. 

(B) 50 bis 98 Gew.% Wasser. 

(C) 0,01 bis 3 Gew.% einer organischen und/oder anorgsinischen Saure. 

(D) bis zu 10 Gew.% einer niedernnolekularen polaren aliphatischen organischen Vertwndung sowie 

(E) 1 bis 20 Gew.% eines oder mehrerer Emulgatoren, wobei mindestens eine Verbindung der allgemeinen 
15 Formel (II) 

R3(OCH2CH2)n(OC3H6)rT>OH (M) 

enthalten ist. worin R^ ein substituierter oder unsubstituierter Kohlenwasserstoffrest mit 3 bis 30 Kohlenstoff- 
20 atomen darstellt sowie n und m Werte zwischen 1 und 20 annehmen. 

2. AminosiiiconOI-Microemulsionen nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet. dass die Verbindung der allgemeinen 
Formei (II) mit mindestens 10 Gew-%, bezogen auf die Qesamtkomponente (E), enthalten ist. 

25 3. AminosiliconOI-Microemulsionen nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass in der allgemeinen Formel (II) 
R^ ein verzweigter aliphatischer Kohlenwasserstoffrest mit durchschnrttiich mehr als 9 Kohlenstoffatomen bedeu- 
tet. 

4. AminosiliconOI-Microemulsionen nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet. dass als Komponente (E) eine alipha- 
30 tische organische Vertwndung der allgemeinen Formel (II) 

(HOCH2)3CFr* (II). 
wobei R^ Ct bis C4-A!kyl oder -CH2OH bedeutet, venwerdet wird 

35 

5. AminosiliconOI-Microemulsionen nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. dass die siliziurrKirganische Verbin- 
dung der allgemeinen Formel (I) durch eine Viskositat von 100 bis 50.000 mnfi^/s und einen GehaK von 0,2 bis 0,5 
Milliequivalent an basischem Stickstoff je g der Verbindung (i) charakterisiert ist. 
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